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Abstract of FR277471 5 

Separating material comprises layers of foam 
or non-woven fabric, impermeable 
intermediate film and plastic mesh. Separating 
material comprises a lower layer (7) of a 
closed cell foam 1 - 3 mm thick and having a 
density = 20-60 kg/m<3>, or a non-woven 
plastic material 0.1-2 mm thick and weighing 
20-200 g/m<2>, an intermediate impermeable 
layer (6) 20-200 micro m thick, and an upper 
extruded plastic mesh layer (2) 0.5-3 mm thick 
with cells of 4-100 mm<2> and weighing 100- 
500 g/m<2>. The material Is unrolled onto the 
support, e.g., of reinforced concrete, and the 
tiles are laid on It, bedded on an adhesive 
mortar. 
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@) REVETEMENT DE DESOLIDARISATION ET PROCEDE DE POSE DE CARRELAGE. 

sation 



(57) L'invention est relative a un revetement de desolidari- 
sation destine a etre pose sur un support instable tel qu'un 
beton arme susceptible de fissuration et a etre recouvert par 
du carrelage, ce revetement visant a desolidariser le sup- 
port et le carrelage. 
Ilcomporte: 

- una couche inferieure (7) en mousse ou en non-tisse, 

- une grille superleure (2) assuiettie a cette couche Infe- 
rieure (7). 




2774715 



La presente invention concerne un revetement de 
desolidarisation a poaer sur un support instable tel qu'un beton arme 
susceptible de fissuration, devant etre recouvert d'un carrelage, afin 
de desolidariser le support et le carrelage. 

On connait deja ^xn. revetement de desolidarisation se 
presentant sous la forme de dalles auto-adhesives en mortier 
bitmne/calcaire arme de fibres de verre, 

Ce revetement de desolidarisation connu n'est pas aise a 
transporter et a. poser puisque les dalles sont relativement lourdes du 
fait du materiau employe. 

En outre, la mise en place des dalles s'avere relativement 
couteuse en temps de main d'oeuvre puisqu'il faut les positionner avec 
precision, faute de quoi le mortier-colle utilise pour la pose du 
carrelage peut s'infiltrer entre celles-ci et creer des ponts phonigues. 

II existe ainsi un besoin pour disposer d'un revetement 16ger 
et facile a poser. 

Le nouveau revetement de desolidarisation selon 1' invention 
se caracterise par le fait gu'il comporte : 

- une couche inferieure de mousse ou de non-tisse, 

- une grille supferieure en matiere plastigue assujettie a 
cette couche de mousse ou de non-tisse. 

Le revetement de desolidarisation selon 1' invention est 
leger, et il peut en outre etre livre en rouleau pour une pose rapide, 
car il suffit alors de le derouler sur le support. On limite fegalement 
dans ce cas les possibilites d' infiltration de mortier-colle, 
comparativement a 1 'utilisation de dalles. 

De fagion assez surprenante, il a ete constate qu'un tel 
revetement pentiettait de desolidariser d'une maniere satisf aisante le 
support et le carrelage pour eviter gu'une fissuration du support ne se 
repercute sur le carrelage. 

L' invention a encore pour objet un precede de pose de 
carrelage, caract§rise par le fait qu'il comporte les Stapes consistant 
k : 

- derouler sur le support le revetement de desolidarisation 
tel que dfefini plus haut, 

- deposer du mortier-colle sur ce revetement, 

- poser le carrelage sur le mortier-colle. 
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L' invention sera tnieux comprise a la lecture de la 
description detaiH§e qui va suivre, d'un exemple de revetement non 
limitatif de 1' invention et a I'examen du dessin annexe. 

Le revetement 1 repr6sente de fagon partielle et schematique 
5 sur la figure unique comporte : 

- une grille 2 en matiere plastique extrudee, constituee par 
deux ensembles de brins 3, 4 reunis en leurs entrecroisements pour 
former des mailles en forme de carre dans 1' exemple illustre et qui 
pourraient en variante etre en forme de losange notammant, 

10 - un film intermediaire 6 et 

- une couche 7 d'une mousse ou d'un non-tisse. 

La grille 2 peut etre realisee en polypropylene ou en 
polyethylene par un precede d' extrusion bien connu en soi. 

La grille 2 presente une epaisseur comprise de preference 
15 entre 0,5 et 3 mm et un poids compris entre 100 et 500 g/m', 

I'ouverture de chaque maille 5 presentant une section comprise de 
preference entre 4 et 100 mm> . 

Le film intermediaire 6 peut etre impermeable et etre 
constitue par exemple de polyethylene. Son epaisseur est comprise entre 
20 20 et 200 m et de preference entre 50 et 200 pm. 

Dans le cas ou la couche 7 est constituee par un non-tiss6, 
il s'agit de preference de polypropylene ou de polyester, son epaisseur 
etant comprise de preference entre 0,1 et 2 mm et son poids entre 20 et 
200g/m^ . 

25 Le non-tiss§ peut etre aiguillete ou spun calandr6 ou 

encore etre conatitue par un thermoliS a fibres longues. 

Dans le cas ad la couche 7 est constituee par une mousse, il 
peut s'agir d'une mousse a cellules fermees ou d'une mousse a cellules 
ouvertes . 

30 Dans le cas d'une mousse a cellules fermees, il peut s'agir 

d'une mousse d'une polyolefine reticulee et son epaisseur est comprise 
de preference entre 1 et 3 mm et sa densite entre 20 et 60kg/m' . 

Dans le cas d'une mousse a cellules ouvertes, il peut s'agir 
d'une mousse de polyethylene extrude dont 1 'epaisseur est comprise de 
35 entre 1 et 3 mm et sa densite entre 20 et 60kg/m' . 

La grille 2, le film intermMiaire 6 et la couche 7 peuvent 
etre solidarisfes par fusion locale de matiere. 
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Le revetement 1 peut etre conditionne en rouleau destine a 
etre deroule sur le support sur lequel doit etre pose le carrelage. 

La couche 7 de mousse ou de non-tisse est posee directement 
sur le support sans etre collee sur celui-ci puis la grille 2 est 
5 recouverte par un mortier-colle servant k la fixation du carrelage. 

Le revetement 1 selon 1' invention accepte des deformations de 
guelgues millimetres dans son plan par fluage et permet au support de 
se deformer dans une certaine nesure sans affecter le carrelage. 

Le film 6 est destine a eviter que le mortier-colle ne 

10 

penetre trop en profondeur dans la couche 7 de non-tisse ou de mousse. 

Lorsque la couche 7 de mousse ou de non-tisse et le 
mortier-colle sont choisis de sorte qu'il ne risque pas d'y avoir 
diffusion de mortier-colle a travers toute I'epaisseur de la couche 7 
de mousse ou de non-tisse, on peut utiliser un revetement 1 ne 
15 comportant pas de film intermediaire 6, c'est-a-dire dans lequel la 

grille 2 est directement fixee a la couche 7 de mousse ou de non-tiss6. 
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REVENDICATIONS 

1. Revetement de desolidarisation destine a etre pose sur 
un support instable tel qu'un beton arme susceptible de fissuration et 
a etre recouvert par du carrelage, ce revetement visant i d^solidariser 
le support et le carrelage, caracteris^ par le fait qu'il comporte : 

- une couche inferieure (7) en mousse ou en non-tisse, 

- une grille superieure (2) assujettie a cette couche 
inferieure (7) . 

2. Revetement selon la revendication 1, caracterise par le 
fait qu'il comporte en outre un film intermediaire (6) entre la grille 
superieure (2) et la couche inferieure (7) . 

3. Revetement selon la revendication 2, caracterise par le 
fait que le film intermediaire (6) est impermeable. 

4. Revetement selon la revendication 3, caracterise par le 
fait que ledit film intermediaire (6) est en polyethylene et presente 
une epaisseur comprise entre 20 et 200 vm. 

5. Revetement selon I'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise par le fait que ladite grille superieure (2) 
est realisee par extrusion en polypropylene ou poly6thyl6ne, presente 
une epaisseur comprise entre 0,5 et 3 mm, des mailles (5) dont 
I'ouverture presente une section comprise entre 4 et 100 mm' et dont le 
poids est compris entre 100 et 500g/m'. 

6. Revetement selon I'une quelconque des revendications 
prfecedentes, caracterise par le fait que ladite couche inferieure (7) 
est constituee par un non-tisse en polypropylene ou polyester, dont 
1' epaisseur est comprise entre 0,1 et 2 mm et dont le poids est compris 
entre 20 et 200g/m». 

7. Revetement selon I'une quelconque des revendications 1 h 
5, caracterise par le fait que ladite couche inferieure (7) est 
constituee par une mousse a cellules fermees, presentant une epaisseur 
comprise entre 1 et 3 mm et une densite comprise entre 20 et 60kg/m' . 

8. Revetement selon I'une quelconque des revendications 1 a 
5, caracterise par le fait que ladite couche inferieure (7) est 
constituee par une mousse a cellules ouvertes, dont 1' epaisseur est 
comprise entre 1 et 3 mm et la densite comprise entre 20 et 60 kg/m' . 

9. Precede de pose de carrelage, caracterise par le fait 
qu'il comporte les etapes consistant a : 
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- derouler sur un support tel qu'un beton arme susceptible 
fissuration, un revetement de desolidarisation (1) tel que def ' 
dans I'une quelconque des revendications precedentes, 

- dfepoeer du mortier-colle sur ledit revetement, 

- poser le carrelage sur le mortier-colle. 
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